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PAVIMENTAZIONI 
AUTOBLOCCANTI 
AD USO CIVILE 
E INDUSTRIALE 





TIPO GARDEN 











TIPO LILLA 





TIPO ANEMONE TIPO AZALEA 
























Spessore dell’elem. | cm.6 | cm.8 | Spessore dell’elem. Spessore dell'elemento Spessore dell'elemento |cm.10 
N. elem. per strato 44 N. elem. per strato N. elementi per strato N. elementi per strato 18 
N. strati per pacco 8 N. strati per pacco N. strati per pacco N. strati per pacco 6 
N. elem. per m? 49 N. elem. per m? N. elementi per m? N. elementi per m? 18 
m? per strato 0,89 m? per strato m? per strato m? per strato 1 
m? per pacco TA2 m? per pacco m? per pacco m? per pacco 6 





Le consegne avvengono esclusivamente per pacchi interi e possono essere 
effettuate con: 
SE motrice a 4 assi: portata N. 8 pacchi 
Ag: autotreno: portata N. 19 pacchi 


PER OTTENERE 
ELEMENTI SPECIALI una buona 


PER IL TIPO ANEMONE i : 
pavimentazione 
SI RICHIEDE: 





PAVIMAER 





Sottofondo, formato di naturale di fiume avente una curva granulometrica chiusa, 
ben rullato, compattato, livellato con le pendenze principali. Lo spessore del sot- 
tofondo deve essere valutato di volta in volta, secondo la natura del terreno da 
di bonificare. Il riporto di sabbia non deve superare i 4--6 cm e deve essere costante. 








DISTRIBUZIONE 
E POSA 


Una pinza speciale assicura, qua- 
lora ne venga fatta richiesta, lo 
scarico e la distribuzione in can- 
tiere, senza pallets. Detta pinza 
può essere fornita o noleggiata 
per la movimentazione in cantie- 
re, qualora l'impresa non dispon- 
ga di mezzi adatti. 





Possono essere posati con 
estrema facilità su un letto 
di sabbia spianato e rigo- 
nato. 





Si compattano a mano e 
meccanicamente con appo- Si possono facilmente tagliare con apposite 
site piastre vibranti. taglierine direttamente in posa. 
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La norma DIN prevede 
un consumo di 3 mm 
per 500 mt 


PROVE DI USURA SU ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE — PROVE DI URTO ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONI. 























Prove meccaniche di resistenza all'usura effettuate su elba epaceiane di rapina all'urto sEbusianto Mi 
24 saggi dichiarati elementi di pavimentazione impiegati fa n° 12 saggi dichiarati campioni di pavimentazioni autobloccan 
costruzione di pavimentazioni autobloccanti a secco con elemen- ti a secco con elementi scomponibili e contrassegnati A-( 








ti scomponibili. 


Le prove sono state eseguite con le modalità delle Norme Le prove sono state eseguite con le modalità delle ni 





del R.D, 16/11/1939 n° 2234. me del R.D. 16/11/1939 n° 2234. 


Modalità di prova 
Modalità di prova — 





Saggi provati : n° 24 elementi di pavimentazione tontraddistin 





















































































































ti con 16 sigle A- B-C-D-E-F-G-H -i1.-2-3 - Saggi provati : n° 12 campioni di pavimentazioni autobl 
- Macchina di prova : Tribometro R.M.U. ti a secc 
- Abrasivo : Graniglia di carborundum umettata con, olio nm: - Sfera di acciaio : peso 1 
le fluido - Altezza del letto di sabbia normale di Torre del Lago 10 cm 
- Percorso di prova : 500 m Altezza di caduta iniziale della sfe cm 
- Pressione sul provino : 0,30 kg/en” - Incremento di caduta : 5 cm. 
segue 
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 2 " Torano encesri Y 
Li O TPENIMENTALE DEI MATERIALI DA COSTRAZIONE ino, 15 Marzo 1978 
segue Certificato 7/2546/32-foglio 2 sperimentatore ta ilo 
Gogna 
È Sa y \ 
T ltezza dello strato abra [ ciente ] SAM 
x dell x T Risultati rova me 1 É€ 
Sigla| Dimensioni |so dopo un percorso della | di usura ® | Risultati di prove - ae: nerone 
leo) sola di 500 n (mm) nn) 5 
= } | (APPARTE LO 
Paso Î | spessore] altezza di Ficien tte 
A_|70,5x71,5x36,8 1,89 | 308 | saggio| ;g1a | saggio | caduta tura 
A_|70,5x70,5x36,6 1,97 3,94 | n° | E (mn) | (cm) en) ÙUCA DIGLI ABRUZZI 24 - 10129 TORINO + TEL SSI.A16 - 429/962 (8 nno 
B |71,2x7 | 4 — 
B |71,0x70,5x36 ' A " | 100 
|71,8x70,2x36,2 | | 
c |71,0x70,2x36 2 A 59,0 | 8 | L 
D |72,0x70,0x36 | 3 c .| | 10 È | 
D |71,5x70,3x36,5 | 
E |70,4x69,6x36,5 | 4 c | 1 Î 
E |71,5x70,5x36,3 | E b pe Î ° | 
F_|71,1x70,5x36,4 | y " 
F_|70,8x71,0x36,6 | 6 e | 59.0 | 0.85 
70,8x71,8x36,0 > 7 dust | l 
70,8x71,8x36,4 Ì FS Sera 
U |71,5x70,5x36 | 8 r 1.05 
71,5x71,0x36,8 | Î 
70,0x71,0x36 sd | | 9 j 1.36 
70,5x70,5x36,6 | | 19 6 1.2 
70,2x71,0x35,3 
71,5x69,,8x35,3 Ì 12 7 59.( 90 0.90 
70,8x71,5x35,3 | | 
3 ina Dx69 ,Sx35,0 | — 
3 |69,0x70,5x35,3 | / 
Ai sensi delle norme, di cui al R.D. 16/11/1939 n° 2234, rit 
do il consumo dei saggi proporzionale allo spfizio percorso, il > ì 
ficiente di usura è inteso come altezza delld strato abraso per Sonno: 45. Mace (39 
percorso teorico di prova pari a 1000 m | Lo Sperimentatore 
o f.orelps 
Zulu 


Torino, 10 Marzo 1978 





[feyLavoratorio, 


A pane, 


Lo ro Il Diretto 


(È, gredni 


SITOTAVIONA 








ATA 








[86] ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
ur O SPERIMENTALE DEI MATERIALI DA COSTENZIONE 





Protocollo 2602-CERTIFICATO 7/2401/32 


di resistenza O + 


a compressione, GILUSIALI CHIP e urge a 
prevede una resistenza di : prat nio 


sura, urto e gelività Kg/cm? 540 - 635 






















PROVE DI COMPRESSIONE 





SU ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE — 











Prove meccancihe di resistenza alla compressione effettua 





n* 20 saggi dichiarati elementi di pavimentazione impi. 








per la costruzione di pavimentazioni autobloccanti a secco 


con elementi scomponibili, 


Modalità di prova 












- Saggi provati : n° 20 elementi di pavimentazione di dimensio 


ni 6x6x6 cm contraddistinti con le sigle 8 - 9 - 10- G-D 












- Macchina di prova : di classe 0,5 ISO R 147. 















[se] ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 


FORIO SPERIMENTALE DEI MATERIALI DA COSTROZIONI 





[o] ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
LANORATORIO SPERIMENTALE DUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
segue Certificato 7/2401/32-foglio 2 


Protocollo 2603-CERTIFICATO 




















pett.le MAER S.p.A. 










Regione Belvedere 






12048 - SOMMARIVA BOSCO 
















Lettera del 27/1/1978 Rif, 141 





Cari rottura 





Superficie compressa 








cn) Totale (t)|unitario (kg/em°) 










PROVE DI GELIVITA! ASTRELLE. 





E° CL 6% 36 
2 8 | 36 Î 








ove di resistenza al gi 





effettuate su n° 12 saggi 












dichiarati campioni di pavimentazioni autobloccanti a secco 





A-C-B-F-4-5. 





con elementi scomponibili e contrassegnati 








Le prove sono state eseguite secondo le indicazioni 












trasmesse dal Committente. 





dalità di prova 





n° 12 campioni di pavimentazioni aut 














Risultati 










Dopo ogni ciclo e in particolare al termine delle 














12 saggi contrassegnati A-C-E-F-4-5 non presentavano screpol 

















ture, lesi distacco di p 





rticelle o comunque alter 





visibili. 








Torino, 10 Marzo 19 





AM Pi 


Torino, 13 Marzo 1978 








Lo Sperimentatore Il Direttore 
[ 
Oc, cen 
SALO Ari 

















Lo Sperimentatore I1 Dirgttbre/ gel taborstorio 


L/ P.levil 





Mata: iL RETTORE 


La norma DIN la ritiene PARITA ERETICI S| BRE 
SMI Tol=ig=\t:Melo]aM a=SIisc1ar4=M001! 
Ka/cm? 600 





